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© Verfahren zum Welsstonen von Papierstreichmassen sowie Weisstonerpraparationen fUr dieses 
Verfahren. 

© Kombinationen von Cellulosepulver (mittlere Teilchengrofle kleiner als 50 um) und anionischen Celluloseauf- 
heliern sowie gegebenenfalls Streichpigmenten eignen sich hervorragend zum Weifltonen von Pa^erstreich mas- 
sen. Die damit erhaltenen Paptere zeigen neben einem ausgezeichneten Aufhelleffekt e.ne verbesserte Ucnt- 
echtheit. 
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VERFAHREN ZUM WEISSTONEN VON PAPIERSTREICHMASSEN SOWIE WEISSTONERPRAPARATIONEN 

FUR DIESES VERFAHREN 



Zur Herstellung gestrichener Papiere und Kartons werden in sehr groflem Umfang wafirige Streichmas- 
sen verwendet, welche neben den ublichen Weifipigmenten - vor allem China Clay und Calcium carbon at - 
Kunststoff-Dispersionen als Bindemittel enthaiten. 

Zur optischen Aufhellung dieser Streichmassen werden in der Regel substantive anionische Weifitoner 
5 z.B, Alkaiisalze von Bistriazinylaminostilben-disulfonsauren, eingesetzt. Diese Weifitoner bringen jedoch nur 
sehr unbefriedigende Aufhell-Effekte und eine sehr niedrige Vergrauungsgrenze (Weifltdner-Konzentration, 
bei welcher eine weitere Zugabe des WeiMoners keine Steigerung Oder sogar einen Abfall des Weifigrades 
ergibt). Daruber hinaus besitzen die genannten Weifltonertypen in jenen Streichmassen eine sehr niedrige 
Lichtechtheit. 

io Es ist alfgemein bekannt, die genannten Schwierigkeiten auf zweierlei Wegen teilwe/se zu idsen: 

1. Durch Zusatz von geringen Anteilen an hydrophilen Cobindern zur Streichmasse, auf welche die 
Wei/Jtoner aufziehen konnen. Solche Cobinder sind z.B.: 

Starke, Kasein, Carboxymethylcellulose, Alginate, Polyvinylalkohol, Polyacrylate, Melamin- oder 
Harnstoff-Formaldehydharze (vgl. "Das Papier" 36 (1982), 66). 
75 2. Verwendung von spezielien wasserldslichen Wei/Jtonern, welche hydrophile Carrier enthaiten. Solche 
Carrier konnen z.B. Polyglykole sein (vgl. DE-A-35 02 038 und EP-A-43 790). 

Auf diese Weise kann zwar der WeiCeffekt deutlich verbessert werden, jedoch wird gleichzeitig die 
Wasser-Empfindlichkeit der gestrichenen Papiere erhoht, was bei bestimmten Druckverfahren und beim 
Gebrauch der gestrichenen Papiere zu Schwierigkeiten fuhrt. AuSerdem entstehen mit diesen Zusatzen zur 

20 Streichmasse haufig auf modernen schnell-laufenden Streichanlagen rheologische Probleme. 

Es ist weiterhin bekannt (vgl. DE-A 3 112 435), wasserlosliche Wei/Jtoner auf bestimmte Kunststoffe wie 
z.B. Harnstoff-oder Methyloi-Harze aufziehen zu lassen und diese aufgeheliten Kunststoffe ais Dispersion 
der Papierstrelchmasse zuzusetzen. Diese Vorschlage haben sich jedoch bisher wegen ihrer viel zu hohen 
Kosten oder wegen rheologischer Schwierigkeiten nicht durchsetzen konnen. 

25 Es wurde nun uberraschenderweise gefunden, dafi man Streichmassen fur den Papierstrich ohne die 
genannten Nachteile mit den oben genannten Weifltonern aufhellen kann, wenn man den Streichmassen in 
beliebiger Reihenfolge AufheJIer, in Wasser dispergierbares Cellulosepulver und gegebenenfaJIs Streichpig- 
mente oder ein Aufhellerpraparat bestehend im wesentlichen aus mit Aufheller belegtem Cellulosepulver 
sowie gegebenenfalls einem Streichpigment zusetzt, wobei in jedem Fall das Cellulosepulver eine mittlere 

30 Teilchengrb/te von weniger als 50 urn aufweist. 

Ais Cellulosepulver geeignet ist z.B. mikrokristalline Cellulose, die aus Baumwoll-Linters oder Holzzell- 
stoff zumeist cfurch eine Kombination von hydrolytischem Abbau und mechanischer Natfzerkleinerung der 
Partikel sowie durch anschliefiende SprUhtrocknung gewonnen wird und die keinerlei Faserstruktur mehr 
aufweist (vgl. "Umschau" 77 (1977), 312). 

35 Ebenfalls geeignet sind Cellulosepulver, die durch Trockenvermahlung von ublichem Holzzellstoff 
hergestellt wurden und die ebenfalls praktisch keine Faserstruktur mehr aufweisen. 

Besonders geeignet sind Cellulosepulver, die eine hohe Kristallinitat von fiber 30%, bevorzugt uber 
50%, sowie eine herabgesetzte Hydrophilie und eine Dispergierbarkeit in Wasser bis zu einem Feststoffge- 
halt von ca. 25% aufweisen. 

40 Ebenfalls geeignet sind wasserunlosliche substituierte Cellulosetypen z.B. Celluloseether wie Methyl- 
oder Ethylcellulose oder Celluloseester wie Celluloseacetat, -acetobutyrat oder -acetopropionat. 

Bevorzugt sind derartige Cellulosepulver, die Teilchengroflen von 25 - 35, insbesondere ca. 30 um 
aufweisen. 

Zur Herstellung der Streichfarbe konnen bis zu 20% Cellulosepulver (bezogen auf Gesamtmenge an 
45 Pigmentzusatz) in die Streichfarbe eingesetzt werden. 

Geeignete erfmdungsgema/3 zu verwendende Celluloseweifitoner sind Bistriazolylstilben-, Bisstilben- 
und vor allem Bistriazinyl-aminostilben-disulfonsauren. 

Beispiele fur besonders geeignete Aufheller sind solche der Formel 

50 
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X l 

r? V-MH-^^-CH-CH 

x?A n mino, Methylamino. Ethylamino, Dimethylamino, Diethylamino, 2-Hydroxy-ethylamino. ^y^^J' 
10 larnVno! DHZ-hydroxy-ethyD-amino, Di-<2-hydroxypropy.)-amino, 2-Suifo-ethylam.no. Morpholmo, An.lmo. 
Chloranilino, Suifoanilino, Methylanilino oder Disulfoanilino und 
X 2 Hydroxy, Methoxy, Ethoxy, Methoxy ethoxy, Chlor Oder X! bedeuten, 
sowi© solch© der Formel 
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(II) 



X^und X* Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Phenyl oder Sulfophenyl bedeuten, 
sowie der Formel 

X 5>T-V^H=CH-^^W r "" V^H.CH"^ - (III) 





S0 3 Z S0 3 Z 
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^Wasserstoff. Methyl. Ethyl, Methoxy. Ethoxy. Chlor oder Sulfo bedeuten. wobei in alien Fallen 
Z ein Alkalimetalh Amin- oder Ammoniumion ist. 

Die Aufheller lieqen vorzugsweise in Form ihrer Natriumsalze vor. 

GeeSete S re!chp igm ente sind Clay, Kaolin, Kieselsaure, Aluminiumoxid Alumin.um^ca , Talkurn und 
insbesondere Kreide Vorzugsweise werden diese Pigmente als waSrige Anschlammung eingesetzt 
^KEwS* ertndungsgemalier AufhellerprSparationen kann in einfacher We.se erfolgen, mdern 
man g^eignete CelluTosepulver in Wasser dispergiert und mit Qblichen anionischen Papier- oder Text.,auf- 

h8 " Obe^olfenderweise zieh, der AufheHer bereits bei niedriger Temperatur promos aui f das dispe, 
gierte Cellulosepulver auf, und das aufgehellte Cellulosepulver ze.gt selbst be. relat.v hohen Aufheller 

' eS n« ^ a ..on«n Disoersionen konnen Ubliche anionische oder nichtionische Dispergiermittel enthalten, 
z B sLe 17o ^oXTsZn, sZierte oder unsulfaSerte hdhere Alkano.- Oder Alkylpheno.po.yglyko.e- 

g JSSE^SSSI^ der Fullstoffslurries. die sor.it welterhin hohe Feststo«konzentrat.onen 
biS rCe,,ls:Srk"n den erfindungsgomaBen Weifltonerpraparationen in be.iebigem Verhalt- 
nis bezoS a" Cfipigment eingesetz, werden. wobei die ^skosita. ^^XXZ 
Wasser auf einen gewunschten Wert eingestellt werden kann. Be.orzugt .st e,n Gehalt b.s 20 * Cellulose 
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pulver bezogen auf Weiflpigment, wobei hohe Pigmentkonzentrationen der Slurry eingestellt werden 
konnen, ohne daJ3 ein wesentlicher Anstieg der Viskositat eintritt. 

Zur' Herstellung der Streichfarbe konnen bis zu 20 % Celluiosepulver (bezogen auf Gesamtmenge an 
Pigmentzusatz) in die Streichfarbe eingesetzt werden. 
5 Die Einsatzmenge an Aufheller richtet sich nach der Menge des in den erfindungsgema/Jen Weifltcner- 

praparationen voriiegenden Cellulosepulvers. Im allgemeinen konnen Mengen bis 10 % Wirksubstanz 
bezogen auf Celluiosepulver eingesetzt werden. Hohere Mengen bringen keine zusatzlichen Effekte mehr, 
da die Vergrauungsgrenze uberschritten wird. Bevorzugt sind Mengen von 2,5 bis 7 % bezogen auf 
trockenes Celluiosepulver. Dabei ist es vorteilhaft, den Aufheller in Form einer etwa 10 bis 30 %igen, 
w vorzugsweise 15 bis 25 %igen handelsublichen Flussigformulierung einzusetzen. 

Die erfindungsgema/3 zu verwendenden Aufhellerpraparationen sind neu und deshaib ebenfalls Gegen- 
stand der voriiegenden Erfindung. 

Die Aufhellerpraparation kann der Streichfarbe unmittelbar nach deren Herstellung in dispergierter Form 
zugesetzt werden und auf ublichen Streichmaschinen verarbeitet werden. 
rs Die waflrigen Aufhellerpraparate konnen auch durch ubliche Verfahrensschritte, wie Filtration und 
Trocknung, zu Pulvermasse verarbeitet werden. 

Eine andere erfindungsgemafle Variante besteht darin, das Celluiosepulver und den Aufheller in 
getrennter Form bei der Bereitung der Streichfarbe zuzusetzen, wobei der Aufheller sofort auf das 
eingesetzte Celluiosepulver aufzieht. 
20 Die Einsatzmenge des Aufhellers bzw. der Aufhellerpraparation richtet sich nach dem angestrebten 
Aufhelleffekt. Im allgemeinen genugen 0,01 bis 0,5 Gew.-% reiner Wirksubstanz an Aufheller (bezogen auf 
das Pigment der aufzuhellenden Papierstreichmasse). Ein besonderer Vorteil ist, da/3 je nach 
Streichmassen-Zusammensetzung die erreichbare Vergrauungsgrenze (bis zu welcher ein weiterer 
Aufheller-Zusatz noch zusatzliche Effekte bringt) auBerordentfich hoch liegt. 

Besonders vorteilhaft ist es, den Aufheller in Form einer etwa 10 - 30%igen, vorzugsweise 15 - 
25%igen, handelsublichen Flussigformulierung einzusetzen (% = Gew.-%). 
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Beispiet la 

Man dispergiert 250 Teile mikrokristalline Cellulose mit einer mittleren TeilchengroBe von 20 urn z.B. 
Avicel PH 105® der Firma Lehmann und Voss, Hamburg) in 750 Teilen Wasser und versetzt mit 25 Teilen 
eines optischen Aufhellers der Forme! (A) 



H H 

NaO * V 



(H0CH 2 CH 2 ) 2 N S0 3 Na S0 3 N« N(CH 2 CH 2 0H) 2 



(als 25 %ige Flussigeinstellung). 
45 Diese Dispersion kann direkt in die Papierstreichmasse eingearbeitet werden. Man erhalt einen 
ausgezeichneten Aufhelleffekt mit vergleichsweise hoher Lichtechtheit. 
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Beispiel 2a 

Man dispergiert 250 Teile Celluiosepulver mit einer mittleren Teilchengro/Je von 30 urn (z.B. Arbocel 
BE 600/30® der Firma Rettenmaier, Holzmuhle uber Ellwangen) in 750 Teilen Wasser und versetzt mit 25 
Teilen eines Aufhellers der Formel (B) 
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H=CH— ^ jH^V^N^ ( B ) 

S0 3 Na S0 3 Na 

(in Form einer 13%-igen Flussigeinstellung). 
*o Diese Dispersion kann direkt in die Papierstreichmasse eingearbeitet werden. Der erhaltene Papierstrich 
zeigt eine hervorragende Uchtechtheit. 

Beispiel 3a 

75 

Man dispergiert 250 Teile Cellulosepulver (z.B. Avicel PH 105® der Firma Lehmann und Voss) in 750 
Teilen Wasser und versetzt mit 50 Teiien eines Aufhellers der Formel (C) 

H ^ "~ WH \ ^ —CH ' CH— < ^ NH-<^ ( C ) 

25 (H0CH 2 CH 2 ) 2 N SOgNa S0 3 Na N(CH 2 CH 2 OH) 3 

(als 25%ige Flussigeinstellung). 

In Streichmassen eingearbeitet, wird ein guter Auihelleffekt und eine vergleichsweise hohe Uchtechtheit 
30 des Papierstriches erzielt 

Beispiel 4a 

35 Man dispergiert 250 Teile Cellulosepufver mit einer mittleren Teilchengro/te von 30 urn (z.B. Technocel 
30© der Cellulose-Fullstoff-Fabrik, Monchengladbach, in 750 Teilen Wasser und versetzt mit 3,5 Teilen 
eines Aufhellers der Formel (D) 



40 



H H 
I? V- NH—<f V-CH = CH--<f V-NH— C N (D) 



£ S0 3 Na S0 3 Na ^ 



(als Pulvereinstellung mit 78% Reinaufheller). 

Die erhaltene Dispersion kann direkt in Streichmassen eingearbeitet werden. Sie liefert ebenfalls 
hervorragende Ergebnisse. 

Beispiel 5a 
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Man dispergiert 250 Teile Cellulosepulver mit einer mittleren Teilchengro/Je von 30 um (2.B. Arbocel 
BE 600/30 der Rrma Rettenmaier) in 750 Teilen Wasser und versetzt mit 5 Teilen eines Aufhellers der 
Formel (E) 
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H H 

(E) 



15 



20 



35 



40 





^ ™ W JH - C " W h=< 
H 3 C-N S0 3 N» S0 3 Nb N-CH 3 

10 (als Pulvereinsteliung mit 83% Wirkstoffgehalt). 

Die erhaitene Dispersion eignet sich ebenfalls hervorragend zur Einarbeitung in Streichmassen. 



Beispiel 6a 

Man dispergiert 250 Teile pulverformiges Ceiluloseacetobutyrat in 750 Teilen Wasser und versetzt mit 
25 Teilen einer 25 %igen Flussigformulierung des optischen Aufhellers (A). Die Dispersion kann direkt in 
die Papierstreichmasse eingearbeitet werden. Man erhatt einen ausgezeichneten Aufhelleffekt mit ver- 
gleichsweise guter Lichtechtheit. 

Beispiel 7a 

Durch Zusammenruhren von 
25 60 Teilen China Clay SPS 
40 Teilen Calciumcarbonat 

20 Teilen einer anionischen Kunststoffdispersion eines acylsaureesterhaltigen Mischpolymensats mit einem 
Feststoffgehalt von ca. 50% (z.B. Acronal S 320 D® der BASF) 
0,5 Teilen Polyvinylalkohol 
30 5 Teilen Polyacrylsaureester als Co-Binder (40% ig) (z.B. Aerosol 40 D® der BASF) 
80 Teilen Wasser ■ 

wird eine nichtaufgehellte Papierstreichmasse mit einem Feststoffgehalt von ca. 55% hergestellt, deren pH- 
Wert mit Natronlauge auf 9 eingestellt wird. 



Beispiel 8a (nicht erfindungsgemafier Vergleich) 

Die Streichfarbe aus Beispiel 6 wird aufgehelft durch Zugabe von 1,6 Teilen des Aufhellers der Formel 
(A) gemafl Beispiel 1 , bezogen auf Pigment. 

Beispiel 9a 

Durch Zusammenruhren von 
45 60 Teilen china clay SPS 
30 Teilen Calciumcarbonat 

40 Teilen der 25%igen aufgehellten Cellulosedispersion des Beispiels 1 

20 Teilen einer anionischen Kunststoffdispersion eines aery Isaureesterhalti gen Mischpolymerisats mit einem 
Feststoffgehalt von ca. 50% (z.B. Acronal S 320 D® der BASF) 
50 0,5 Teilen Polyvinylalkohol 

5 Teilen Polvacrylat-Binder (40%ig) (z.B. Aerosol 40 D® der BASF 

50 Teilen Wasser . 
wird eine Papierstreichmasse mit einem Feststoffgehalt von ca. 55% bereitet und mit Natronlauge auf emen 

pH-Wert von 9 eingestellt. 

55 

Beispiel 10a- 13a 
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Eine Stretchfarbe aus 
60 Teilen China Clay SPS 
30 Teilen Calciumcarbonat 

10 Teiien Cellulosepulver (Arbocel BE 600/30 der Firma Rettenmaier) 
5 20 Teilen einer anionischen Kunststoffdispersion eines acrylsaureesterhaltigen Mischpolymerisates mit 
einem Feststoffgehalt von ca. 50% (z.B. Acronal S 320 D der BASF) 
0,5 Teilen Polyvinylalkohol 

5 Teilen Polyacrylat-Binder (z.B.Acrosol 40 D der BASF) 
80 Teilen Wasser 

w wird mit folgenden Mengen des optischen Papieraufhellers gema!3 Formel (A) des Beispiels 1a versetzt und 

auf ernen pH-Wert von 9 mit Natronlauge eingestelit: 

Beispiel 10a : 0,4 Teile Auf heller der Formel (A) 

Beispiel 11 a ; 0,6 Teile Auf heller der Forrrrel (A) 

Beispiel 12a : 0,8 Teile Auf heller der Formel (A) 
;5 Beispiel 13a : 1,6 Teile Aufheller der Formel {A). 



Beispiel 14a 

20 Zur Herstellung des gestrichenen Papiers werden die Streichmassen der Beispiele 7a - 13a mit Hilfe 
einer Handrakel oder einer Versuchsstreichanlage auf Papier aufgetragen und bei 80* C getrocknet. 

Tabelle 1 zeigt den CIE-Weiflgrad der Papiere nach Herstellung sowie nach Belichtung (1 Woche bei 
Tageslicht). 

Papiere, die nach dem erfindungsgemaflen Verfahren hergestellt wurden, weisen auch bei erniedrigter 
25 Aufneller-Konzentration sowohl einen erhohten Wei/Jgrad als auch eine deutlich verbesserte Lichtechtheit 
auf. 
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Beispiel 15a - 22a 

Man bereitet eine Streichfarbe analog Beispiel 7a, ersetzt dabei einen Teil der Kreide dure* eine 
gleiche Menge mikrokristalliner Cellulose (Avicel PH 105), auf der man vorher jeweils 2% des Aufhellers der 
Formel (A) bzw. (B) fixiert hat. 

Die gestrichenen Papiere wurden auf ihren Weiflgrad nach der Herstellung sowie nach Behchtung 
untersucht (Tabelle 2). Papiere, die nach dem erfindungsgemafien Verfahren hergestellt wurden, we.sen 
sowohl einen erhohten Weiflgrad als auch eine verbesserte Lichtechtheit auf. 



Tabelle 2 
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Beispiel 



Cellulosepulver 
Zusatz zur 
Streichfarbe 



Aufhellung Zusatz 
zur Streichfarbe 



CIE-Weiflgrad 
nach Herstellung 



CIE-Wei/3grad 
nach Belichtung 



Weiflgradabfall 
durch Belichtung 



20 



25 



15a 
16a 
17a 
18a 
19a 
20a 
21 a 
22a 



5% Avicel PH 105 
10% Avicel PH 105 
20% Avicel PH 105 

5% Avicel PH 105 
10% Avicel PH 105 
20% Avicel PH 105 



2% (A) 
2% (A) 
2% (A) 
2% (A) 
2% (B) 
2% (B) 
2% (B) 
2% (B) 



96,9 
105,7 
107,5 
120,0 

99,3 
105,2 
107,2 
112,2 



86,8 
95,8 
100,8 
113,0 
94,7 
101,1 
103,4 
109,2 



-10.1 
-9.9 
-6.7 
-7.0 
-4.6 
-4,1 
-3,8 
-3.0 



30 



Beispiel lb 

Man dispergiert 90 Teile mikrokristalline Cellulose mit einer mittleren Teilchengrofie von 20 wm (z.B. 
Avicel PH 105® der Firma Lehmann und Voss, Hamburg) In 900 Teilen Kreideslurry (z.B. Omyalrte 90® der 
35 Fa. Omya mit einem Feststoffgehalt von 72 %) und versetzt mit 9 Teilen eines optischen Aufhellers der 
Formel (A) 



40 



45 



50 



H 



NftOoS 





(HOC^CH^N^ S0 3 N. S0 3 N« N(CH 2 CH 2 OH) 2 

(als 25 %ige Flussigeinstellung) sowie mit 33 Teilen Wasser. 

D Le Dispersion besitzt einen Feststoffgehalt von 72 und kann direkt in d.e Pap.erstre.chrnasse 
eingearbeitet werden. Man erhalt einen ausgezeichneten Aufhelleffekt mit vergleichsweise hoher Uchtecht- 
heit. 
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Beispiel 2b 

Man dispergiert 116 Teile Cellulosepulver mit einer mittleren Teilchengrofie von 30 um (z.B. Arbocel 
BE 600/30* der Firma Rettenmaier, Holzmuhle uber Ellwangen) in 900 Teilen Kreideslurry gemSB Be.sp.el 
1 und versetzt mit 9 Teilen eines Aufhellers der Formel (B) 
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(B) 



(in Form einer 13%-igen Flussigeinstellung) sowie mit 80 Teilen Wasser. 
to Diese Dispersion mit einem Feststoffgehait von 70 % kann dtrekt in die Papierstreichmasse eingearbei- 

tet werden. Der erhaltene Papierstrich zeigt eine hervorragende Lichtechtheit. 
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Beispiel 3b 

Man dispergiert 90 Teile Cellulosepulver (z.B. Avicel PH 105® der Firma Lehmann und Voss) in 900 
Teilen Kreideslurry gema/3 Beispiel 1 und versetzt mit 18 Teilen eines Aufhellers der Formel (C) 



20 



25 



H 





(H0CH 2 CH 2 ) 2 W 




k3 



S03Na S0 3 Na 



(C) 



N(CH 2 CH 2 0H) 3 



30 



(als 25%ige Flussigeinstellung). 

In Streichmassen eingearbeitet, wird ein guter Aufhelleffekt und eine vergleichsweise hone Lichtechtheit 
des Papierstriches erzielt. 



Beispiel 4b 

Man dispergiert 90 Teile Cellulosepulver mit einer mittleren Teilchengrofle von 30 urn (z.B. Technocel 
30® der Cellulose-Fullstoff-Fabrik, MSnchengladbach, in 900 Teilen Kreideslurry gemafl Beispiel 1 und 
versetzt mit 1 ,2 Teilen eines Aufhellers der Formel (D) 




so (als Pulvereinstellung mit 78% Reinaufheller) sowie mit 60 Teilen Wasser. 

Die erhaltene Dispersion kann direkt in Streichmassen eingearbeitet werden. Sie liefert ebenfalls 
hervorragende Ergebnisse. 



55 Beispiel 5 

Man dispergiert 90 Teile Cellulosepulver mit einer mittieren TeilchengroBe von 30 urn (z.B. Arbocel BE 
600/30® der Firma Rettenmaier) in 900 Teilen Kreideslurry gemaB Beispiel 1 und versetzt mit 1,75 Teilen 
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eines Aufhellors der Formel (E) 



5 




Diese Dispersion kann direkt in Streichmassen eingearbeitet werden. Der erhaltene Papierstrich zeigt 
einen guten Aufhelleffekt und eine vergteichsweise hohe Lichtechtheit. 



Beispiel 6b 

Man dispergiert 90 Teile Cellulosepulver mil einer mittleren Teilchengrofle von 30 am (z.B. Arbocel BE 
600/30® der Firma Rettenmaier, Holzmuhle Uber Ellwangen) in 900 Teilen Kaolinslurry (z.B. Clay SPS®) 
20 und versetzt mit 9 Teilen eines Aufhellers der Formel (A) (als 25 %ige Flussigeinstellung) sowie mit 250 
Teilen Wasser. 

Diese Dispersion kann direkt in die Papierstreich masse eingearbeitet werden. Man erhalt einen 
ausgezeichneten Aufhelleffekt mit vergleichsweise hoher Lichtechtheit. 



Beispiel 7b 

Durch Zusammenruhren von 
60 Teilen China Clay SPS® 
30 40 Teilen Calciumcarbonat (entsprechend 55 Teilen Kreideslurry gema/3 Beispiel 1 ) 

20 Teilen einer anionischen Kunststoffdispersion eines acylsaureesterhaltigen Mischpolymerisats mit einem 
Feststoffgehalt von ca 50% (z.B. Acronal S 320 D® der BASF) 
0,5 Teilen Polyvinylalkohol 

5 Teilen Polyacrylsaureester als Co- Binder (40%ig) (z.B. Aerosol 40 D® der BASF) 
35 65 Teilen Wasser 

wird eine nichtaufgehellte Papierstreichmasse mit einem Feststoffgehalt von ca. 55% hergestelK, deren pH« 
Wert mit Natronlauge auf 9 eingestellt wird. 



40 Beispiel 8b (nicht erfindungsgema/ter Vergieich) 

Die Streichfarbe aus Beispiel 7 wird aufgehellt durch Zugabe von 1,6 Teilen des Aufhellers der Formel 
(A) gemaC Beispiel 1b, bezogen auf Pigment. 



45 



Beispiel 9b 



Durch Zusammenruhren von 
60 Teilen China Clay SPS® 
50 55 Teilen der 72%igen aufgehellten Kreideslurry des Beispiels 1 

20 Teilen einer anionischen Kunststoffdispersion eines acrylsaureesterhaltigen Mischpolymerisats mit einem 
Feststoffgehalt von ca. 50% (z.B. Acronal S 320 D® der BASF) 
0,5 Teilen Polyvinylalkohol 

5 Teilen Polyacrylat-Binder (40%ig) (z.B. Aerosol 40 D® der BASF) 
55 65 Teilen Wasser 

wird eine Papierstreichmasse mit einem Feststoffgehalt von ca. 55% bereitet und mit Natronlauge auf einen 
pH-Wert von 9 eingestellt. 
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Beispiel 10b 

Zur Hersteilung des gestrichenen Papiers werden die Streichmassen der Beispiele 7b - 9b mit Hilfe 
einer Handrakel Oder einer Versuchsstreichanlage auf Papier aufgetragen und bei 80* C getrocknet. 
5 Tabeile 3 zeigt cen CIE-Weifigrad der Papiere nach Hersteilung sowie nach Belichtung (1 Woche bei 

Tagesticht). 

Papiere, die nach dem erfindungsgema/ten Verfahren hergestellt wurden, weisen auch bei erniedrigter 
Aufhellerkonzentration sowohl einen erhohten Weiflgrad als auch eine deutlich verbesserte Lichtechtheit auf. 

70 
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CO 



Weiflgradabfatl 
durch Belichtung 


-16,0 
-4,0 


CIE-Weiflgrad 
nach Belichtung 


72,4 
76,5 
88,4 


CIE-WeiAgrad 
nach Hersteliung 


72.0 
92,5 
92.4 


c 

CD 

£ 
a 

3 

CQ 

fsi 
$ 

1 

1 
< 

c 
3 

"55 
sz 
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1,6% Aufheller (A) 

1 ,0% Aufheller (A), fixiert auf Cellulosepulver 




Beispiel 7b 
Beispiel 8b 
Beispiel 9b 
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Anspriiche 

5 

1. Verfahren 2um Weifitonen von Papierstreichmassen mit substantiven anionischen Weifltonern, dadurch 
gekennzeichnet, dafl man den Streichmassen in beiiebiger Reihenfolge Aufhelter, in Wasser dispergierbares 
Celluiosepulver oder ein Aufhellerprararat, bestehend im wesertlichen aus mit Aufheiler belegtem Celluiose- 
pulver sowie gegebenenfalls Streichpigment zusetzt, wobei in jedem Fall das Celluiosepulver eine mittlere 

w TeilchengroBe von weniger als 50 urn aufweist. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daJS man Weifltoner der Formel 



75 




20 worin 

Z ein Alkalimetal!-, Amin- oder Ammonium-Ion, 

Xi Amino, Methylamino, Ethylamino, Dimethylamino, Diethylamino, 2-Hydroxy-ethylamino, 3-Hydroxy-pro- 
pylamino, Di-(2-hydroxy-ethyl)-amino, Di-(2-hydroxy-propyl)-amino, 2-Sulfo-ethylamino, Morpholino, Anilino, 
Chloranilino, Suifoanilino. Methylanilino oder Disulfoanilino und 
25 X 2 Hydroxy, Methoxy, Ethoxy, Methoxyethoxy, Chlor oder Xi bedeuten, 
verwendet. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi der Anteil des Cellulosepulvers in den 
Streichmassen bis zu 20 Gew.-% betragt, bezogen auf Pigment. 

4. Weifitbnerpraparate bestehend im wesentlichen aus Celluiosepulver mit einer mittleren Teilchengrofle 
30 von weniger als 50 um und einem substantiven anionischen Wei/Jtoner. 

5. Weifitonerpraparation bestehend im wesentlichen aus 

a) einem substantiven anionischen WeiBtoner, 

b) in Wasser dispergierbarem Celluiosepulver mit einer mittleren Teilchengro/Je von weniger als 50 um 
und 

35 c) Streichpigment. 

6. Weifltonerpraparation gema/J Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daj3 diese eine wafirige 
Dispersion ist. 

7. WeiCtonerpraparation gemafl Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dafi diese Weifltdner der 
Formel 
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(I) 



worin 

Z ein Alkalimetali-, Amin- oder Ammonium-Ion, 

Xi Amino, Methylamino, Ethylamino, Dimethylamino. Diethylamino, 2-Hydroxy-ethylamino, 3-Hydroxy-pro- 

pylamino, Di-(2-hydroxy-ethyl)-amino, Di-(2-hydroxy-propyl)-amino, 2-Sulfo-ethylamino, Morpholino, Anilino, 

Chloranilino, Suifoanilino, Methylanilino oder Disulfoanilino und 

X 2 Hydroxy, Methoxy, Ethoxy, Methoxyethoxy, Chlor oder X, bedeuten, 

enthalt. 

8. Weifitonerpraparation gem SB Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dafi diese als Streichpigment Kreide 
enthSlt. 

9. Weii3t6nerpr3paration gemSB Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet. dafi diese zusatzlich Disper- 
giermittel enthalt. 
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10. Verfahren zum Weifltonen von Papierstreichmassen mit substantiven anionischen Weifltdnem, dadurch 
gekennzeichnet, da/3 man den Streichmassen Aufhelterpraparationen gema/3 Anspruch 4 Oder 5 zusetzt 
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